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(54) PLAQUE DE RECONSTTTUTION A STRUCTURE FIBRILLAIRE, SOUPLE ET A MEWIOIRE, POUR LE DOMAIN E 
w DE LA CHIRURGIE VISCERALE. 



(57) (.'intervention concerne la realisation d'une plaque tres 
sffuple utilisee pour ie traitement des hemies. Elle presente 
une memoire elastique importante de part sa fabrication re- 
al isee avec un tissu a mailles ajourees impregne d'un e las- 
tome re ou plastomere en tres faible quantite. 
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L' invention conceme une plaque de reconstitution pour le domaine de la chinirgie. 

Dans les interventions chirurgicales touchant ou approchant le cerveau ou la moelle 
6pinifere, il faut protgger ou reconstituer les enveloppes de ces tissus dits nobles et, en 

5 particulier, la membrane ext£rieure appelee dure-mere contre la fibrose cicatricielle post 
chirurgicale. Dans ce but, il est habituel d'utiliser un morceau de dure-mere pr61ev6 sur 
cadavre, traitd et sterilise, place au contact direct des tissus nobles par le chirurgien. Hors ce 
materiau prfeente plusieurs inconv^nients : il est couteux du fait de sa provenance humaine et 
des traitements n6cessaires, et surtout peut transmettre des maladies (sida, hepatite, 

10 Creutzfeldt-jakob...)- Ces maladies ne sont pas forc&nent d£tectables par les tests de 
laboratoire : il existe des periodes de latence pendant lesqueUes les porteurs de ces maladies 
sont ddja contagieux, c'est dire peuvent transmettre la maladie, et oil les tests de laboratoire ne 
sont pas encore positifs. 

I/invention a pour objet d'eviter ces risques de transmission de maladies par les 

15 tissus d'origine humaine ou animale, en realisant une plaque presentant une structure 
fibrillaire proche de la structure conjonctive natureUe, fabriqu£e en matdriau synthdtique, 
done exempte de maladie afin de proteger les tissus nobles contre la fibrose cicatricielle. 

L'invention consiste k utiliser un tissu textile poreux de construction seirde, que Ton 
peut impregner d'une tres faible quantite d'un elastomere medical afin de rendre les fils du 

20 tissu plus lisses, moins permeables et non traumatisants pour les tissus mais aptes a laisser 
passer les fluides biologiques. 

On peut d'ailleurs amfliorer 1'aspect lisse en realisant sur une face du produit un cot6 
totalement lisse par d£pot d'une couche unifonne d'elastomere et en laissant l'autre cote plus 
rugueux pour permettre sa ^habitation par les tissus de Thote. Le cot6 lisse sera place en 

25 regard des tissus nobles et le cot£ rugueux en regard des tissus conjonctifs ou musculaires 
pour permettre la inhabitation tissulaire. 

Le tissu textile peut etre un tricot, un tissu serre, ou de fa9on plus satisfaisante, un 
produit dit « non tiss£ » realist en enchevetrant des fils par technique de jet d'air, par 
exemple, ou par soudure fil a fil. Ces produits presentent r a vantage d'une structure fibrillaire 

30 proche de la structure conjonctive natureUe. 

A titre d'exemple de realisation d'une plaque selon Finvention, on utilise un produit non tissi 
100% polyester Ce produit, apres nettoyage par les techniques connues, est impr6gne avec 
une silicone de grade medical par trempage puis egouttage et polymerisation h P&uve. 
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La plaque obtenue est legerement permeable du fait de la faible quantite de silicone, 
tres souple et pouvant se deformer facilement pour les memes raisons; elle pennet le passage 
des fluides biologiques. 

Selon un mode preferentiel de realisation de Tinvention, on a depos£ 8mg/cm 2 
d'elastomere sur un non tisse de 0,45 mm d'epaisseur pesant 8mg/cm 2 . 

Si on desire obtenir une face parfaitement lisse, on realise, avant polymerisation, le 
depot par calandrage d'une fine couche de silicone sur une face du produit, r ensemble etant 
ensuite polymerise a Fetuve. A partir d'un non tiss£ de 0,45 mm d'epaisseur initiale, on 
obtient apres impregnation et calandrage d'une couche de silicone sur une face un produit 
final de 0,60 mm d'epaisseur environ. v 

L'exemple de realisation avec un non tiss£ peut, bien entendu, etre etendu a tout type 
de construction textile, tricot de tout type, tissu, voire tresse plate. Les epaisseurs et masse des 
tissus, les quantites deposees peuvent varier en fonction des tissus et des applications. 

Le materiau du tissu ayant une structure fibrillaire proche de la structure conjonctive 
naturelle est un polymere biocompatible qui peut etre du polyester, du polyamide, du 
polypropylene, du polyt&rafluoroethylene ou tout materiau biocompatible, tres souple et non 
traumatisant pour les tissus. 

L^lastomere biocompatible utilise peut etre de la silicone, du polyurethanne ou tout 
autre elastomere biocompatible resorbable ou non resorbable. 

Un plastomere peut egalement etre utilise pour impregner le tissu et particulierement 
le polyamide, polychlorure de vinyle, polyester, polsoorethanne ou polyolefine. 

L'application decrit une plaque pour les traitements de neurochirurgie touchant ou 
approchant la dure mere, mais Tinvention pennet de realiser des plaques pour d'autres 
interventions : plaques de renfort pour la chirurgie orthop^dique, chirurgie viscerale, dont le 
traitement des hernies, chirurgie gynecologique, chirurgie cardiaque et vasculare et de fa^on 
genetale toutes les applications medicales et veterinaires beneficiant de plaques a structure 
fibrillaire proche de la structure conjonctive naturelle, impregnees d'une tres faible quantit6 
d'un elastomere medical afin de rendre les fils du tissu plus lisses, moins perm^abies et non 
traumatisants pour les tissus. 

Selon un autre mode de realisation de Tinvention, on impregne un produit textile 
tubulaire afin d'obtenir une prothfcse vasculare souple et elastique, mais gardant sa forme 
tubulaire et legerement permdable pour laisser passer les fluides biologiques. 
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REVENDICAHONS 

1. plaque de reconstitution pour les traitements de chirurgie caracterisee en ce qu'elle 
presente une structure fibrillaire, comportant au moins une face a surface mgueuse, proche de 
la structure conjonctive naturelle, realisee avec un polymere biocompatible et qu'elle peut 
etre impregnee d'une tres faible quantite d'un elastomere ou plastomere medical. 

2. plaque de reconstitution selon la revendication 1 caracterisee en ce que la structure 
fibrillaire comporte une face avec une surface mgueuse qui permet la rehabitation tissulaire et 
une face lisse apte a cooperer avec les tissus nobles. 

3. plaque de reconstitution selon la revendication 1 caracterisee en ce que la structure 
fibrillaire est realisee avec une construction textile poreuse. 

4. plaque de reconstitution selon la revendication 1 caracterisee en ce que la structure 
fibrillaire est r6alis6e avec un produit textile et particulierement un non tisse, un tricot de tout 
type, un tissu, voire une tresse plate . 

5. plaque de reconstitution selon la revendication 1 caracterisee en ce que le 
polymere biocompatible de la structure fibrillaire peut etre notamment du polyester, du 
polyamide, du polypropylene, ou du polytetrafluoro&hylene. 

6. plaque de reconstitution selon la revendication 1 caracterisee en ce que 
T elastomere biocompatible peut etre notamment de la silicone ou du polyurethanne. 

7. plaque de reconstitution selon la revendication 1 caracterisee en ce que le 
plastomere peut etre notamment du polyamide, du polychlorure de vinyle, du polyester, du 
polyurethanne ou une polyolefine. 

8. plaque de reconstitution selon la revendication 3 caracterisee en ce que la structure 
textile poreuse est apte 4 laisser passer les fluides biologiques. 

9. proc6d£ pour preparer une plaque selon la revendication 1 caracterisee en ce que la 
structure fibrillaire est nettoyee puis impregnee par trempage, puis egouttee, puis polym&isfe 
a l'etuve. Cette structure fibrillaire est realisee a partir d'un non tisse qui peut etre a titre 
d'exemple de 0,45 mm d'epaisseur initiate et peser 8mg/cm 2 sur lequel on ddposera par 
exemple 8mg/cm 2 d'elastomere. 

10. procede pour preparer une plaque selon les revendications 1 et 2 caractdrisee en ce 
que la face k surface rugueuse est realisee par nettoyage, impregnation par trempage, puis 
egouttage d'un tissu et que la surface lisse est realisee par calandrage, rcnsemble etant cnsuite 
polymerise a retuve. A partir d'un non tiss£ qui peut etre a titre d'exemple de 0,45 mm 
d'6paisseur initiale, on opere rimpregnation et le calandrage d'une couche de silicone sur une 
face du produit qui peut donner a titre d'exemple un produit final de 0,60 mm d'epaisseur 
environ. 
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